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Abstract (Basic) : JP 3214685 A 

Layered board is produced by (1) placing a surface layer of glass 
fibre woven fabric impregnated with thermosetting resin on a substrate 
layer composed of glass fibre woven fabric impregnated with a resin 
composition contg 100 wt . pts of matrix thermosetting resin, 10 - 200 
wt . pts of inorganic filler and 0.5 - 30 wt . pts of inorganic UV 
absorbing agent, and then (2) pressing the layers together under 
heating. 

UV absorbing agent pref . has good absorption a wave length range 
of 300 - 500 nm, and is e.g. composed of Zn oxide or Ti oxide. The 
amount of the absorbing agent for the layered boards with thickness of 
0.8 mm, 1.2 mm and 1.6 mm is pref. 4 - 10 wt . % . 3 - 8 wt % and 1-3 
wt . % respectively under light exposure of 600 mJ/cm2. 

USE /ADVANTAGE- The layered board shows excellent UV shielding 
property and workability in punching or drilling, and is suitable as 
material for printed circuit board. 
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